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CRE 7 
SEGRE! 
Betr,3 Benzoleausbeute der Altivkxohle von lrenmnitz. 


Sachstehend cesben wir Ihnen das “rsebpis unserer zveiten 
SGllung nit Aktivsohle von Frecnitz: 


win -ebrachte Aktivkohlemenge » « « 6 6 3 3B kg 
Betriebsdauer . ss 6 + + +e ow eo ee «62D Tae 
Apgahl des susdaétpfunsen . 2 6 « 6 « « 1 G83 
durchseleitete Gasmenge (760/15°)  . 213 027 266 
jusbeute an rohbenzol . « 6 6 e « 6 © 255 O16 kG 
Ausbeute je ke Aktivkohle .. . 6. 6 2 7eS kn 

je t “‘Unsatzkonle .. 6... 9.7 ke 

je looo m’ Produktionszas .. 19.4 «GE 
opez.Gaw. Dd. 15° au Beginn . «6 6 ¢ + 9,950 = 0,860 
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» dle im Gegensatz zu den Leverkusener Anlegen flir die Herstellung 
einer leichten Aktivkohle wenig geeignet sind - herge- 
stellt wird. Besondere Betriebserfaebrunyen miissen daher erst ge- 
samme]t bzw. erarbeitet werden, zumal auch der bisher noch nie 
verwendete Mecklenburger Torf erstmelig zur Verarbeitung gelangt. 
Dieser und die uns durch die mangelhafte Anlieferung von trockenem 
Torf suferzgwungence kiinstliche Trocknung des Torfes bei hiherer Tem- 
peratur = die, wie bereits friher betont, den Kolloidcharakter des 
Torfes weitgehend zerstort - erschweren anscheinend Jie Nerstellung 
einer be:onders harten und festen Aktivkohle. 


Selbstverstindlich ist zuverrichtlich zu hoffen, das: auch hier im 
Taufe Cer Teit noch erkennbare Fortechritte semacht wert i. 
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Notiz SEG 4. ’ 


Betr.: Aktivkohle B 4 


Im folsecden sind die Wichtigsten analytischen Daten der Aktivkohle B 4 
(entsprechend den Durchschnitt einor Premnitzer Erstproduktion von etwa 
15 t) und von BENZORBON der Lurgi- Gesellschaft, Frankfurt/iJain(Lie- 
ferung Sommer 1948 an das Gaswerk Halle/Seale) zusammengestellt, 


BENZORBON AKTIVKOHLE B 4 


Schlittgewicht: 34.3 & 3598 & 
Siebanalyse: 
7 295 tie 3,3 mm er8 § 19” & 

n 1,5 " 2,5 * 1,5 % 1 % 
unter 1,5 mm 0,5 % 
Benzol-B3eladunz: 
vow, peladuns % « @ Benzol/100 cem Kohle; 
1/100 Jenzol-geshttigte Luft 19,6 / 6,7 19,4 / 6,9 
1/10 " " . 37,6 /12,9 2752 /13,4 
9/19 ” n i 5344 /18,3 55,0 /19,8 


Fin Vergieich der obir.en Zehlen lisst erkinnen, das: die Aktivkohle B 4 
hincichtlich Adsorptionsicistung usw. dem Penzorbon zum mindecten gleiche 
wertl,, wenn nicht in einigen Fillon Sogar merkbar Uberiegen ist. Fin 
endsGitives Yervurteil kann selbstverrtundlieh er:t durch éie Irgebnisse 
im praktischen Retrieb erhalten werden, : 


Es enpfiehit sich deher €inemdzlichst ene Verbindung bzw. Zusammener- 
beit zwicchen Verbraucher und Hersteller, wie des frither zwischen der 
Lurgii und dea Apnehmern ebenfalls der Fall war, 


Elnerseits scheint die Aktixkohle B 4 hinsichtlich der Harte noch nicht 
voll befriedigend, andererseits ist Jedoch auch das BENZORBON « verg~ 
glichen mit anderen Kornkohlen - als eine verhiltnissmissig weiche Kohle 
bekannt. Laboratoriumsmethoden, die das Verhalten der Aktivkohle im 
praktischen Betrieb zuverléssig widerspiegeln, sind zurzeit nicht be- 
aetna Wan muss also auch hier die Ergebnisse der Prexiz verfoken bzw. 
abwarten,. 


In diesem Zusammenhang sei ausdriicklich erwahnt, dass die Aktivkohle B 4 
nach einem vollkommen neuen Verfohren erstmalig in den Premnitzer Anlagen 
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